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Bekanntlich miissen Maschenstoffe fur Sportbekleidungen, 
insbesondere fur Bade- und Gymnastikanziige, eine gute 
Langselastizitat aufweisen. Die bekannte Herstellung solcher 
Maschenstoffe unter Verwendung von Elastomerfaden oder 
and era Garnen mit gummiartigcr Elastizitat hat jedoch den 
Nachteil, dass sie technisch schwierig und relativ teuer ist. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Maschen- 
stoff mit hoher Langselastizitat zu schaffen, bei dessen Her- 
stellung sich die genannten Nachtefle venneiden Iassen. Die 
Aufgabe wird erfindungsgeroass gelost, durch ein doppel- 
flachiges Gestrick mit einer Bindung rechts/rechts gekreuzt 
aus gedrehten oder eine Falscbdralltexturierung aufweisenden 
Garnen, wobei die von je zwei aufeinanderfolgenden Strick- 
systemen gebildeten Maschen aus in der gleichen Drehrichtung 
gedrehten bzw. falschgedrallten Garnen bestehen. 

Unter gedrehten Garnen werden solche mit einer Drehung 
von mindestens 800 Drehungen/m sowie auch Crepegarne ver- 
standen. Als faJschdralltexturierte Game konnen Endlosgarne 
aus Polyamiden, Polyestern oder Triacetat dienen. Als ge- 
drehte Game eignen sich Stapelfasergame aus synthetischen 
und naturlichen Fasem, wie z. B. Mischungen aus Polyamid- 
fasem und WoIIe, Polyesterfasern und Wolle, Polyacrylnitril- 
fasem und Wolle, Polyesterfasern und Viscosekunstseide. 

Gedrehte oder falschdralltexturierte Game haben die 
Eigenschaft, je nach ihrer Drehrichtung die Maschen der Ware 25 
in der einen oder andern Richtung zu verdrehen. So bewirken 
z. B. texturierte Game, welche einer Falschdrallung in s-Rich- 
tung unterworfen wurden, eine Verdrehung der Maschen in 
z-Richtung und umgekehrt, was zu einer Schraglage der 
Maschen fiihrt. 

Es ist bekannt, bei einflachigen Maschenstoffen die Ver- 
drehung des Gestricks dadurch zu vermeiden, dass abwechs- 
lungsweise Maschenreihen mit in s- und z-Richtung falschge- 
drallten texturierten Gamen erzeugt werden. Als Nebeneffekt 
erhielt man dabei eine gewisse Erhdhung der Langselastizitat. 
Bei doppelflachigen Gestricken brachte diese Arbeitsweise 
dagegen nicht den gewunscbten Effekt. 

Es wurde nun gefunden, dass bei einem doppelflachigen 
Gestrick je zwei aufeinanderfolgenden Stricksystemen das 
gleiche, in der einen Drehrichtung gedrehte oder falschdrall- 
texturierte Gam, den beiden nachsten Stricksystemen je ein 
in der andern Drehrichtung gedrehtes oder falschdralltextu- 
riertes Garn usw. zugefuhrt werden muss, um eine gute Langs- 
elastizitat zu erhalten. Dieser Effekt beruht auf der Feststel- 
lung, dass bei einem doppelflachigen Gestrick mit einer Bin- 
dung rechts/rechts gekreuzt, wo eine voile Maschenreihe 
immer an zwei Stricksystemen gebildet wird, samtliche Ma- 
schen dieser Reihe eine Schraglage in der gleichen Richtung 
aufweisen miissen. 
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Polyamid 66 mit dem Titer dtex 78f23xl wird den Strick- 
systemen 1 urid 2 zugefuhrt und in System 1 auf langen Nadeli 
und in System 2 auf kurzen Nadeln gestrickt. Den Stricksyste- 
men 3 und 4 wird ein in s-Richtung falschgedralltes Textur- 
5 garn gleichen Titers und Materials zugefuhrt und in System 3 
auf langen Nadeln und in System 4 auf kurzen Nadeln ge- 
strickt. 

In der Fig. 1 sind die von den Systemen 1 und 2 gebildeten 
Maschen a und b sowie die von den Systemen 3 und 4 gebilde- 
10 ten Maschen c und d dargestellt. Auf weiteren nicht darge- 
stellten Stricksystemen 5, 6 und 7, 8 erfolgt die Maschenbil- 
dung in gleicher Weise, wie auf den Systemen 1-4. 

Das in Fig. 2 dargesteilte Maschenbild der rechten Waren- 
seite zeigt die von den Systemen 1, 2 und 5, 6 gebildeten Ma- 
15 schen a, b, und e, f aus in z-Richtung falschgedralitem Textur- 
garn, welche nach links geneigt sind, und die von den Systemen 
3, 4 und 7, 8 gebildeten Maschen c, d und g, h aus in s-Rich- 
tung falschgedralitem Texturgarn, welche nach rechts geneigt 
sind. 

Aus dieser Figur ist deutlich erkennbar, wie die einzelnen 
Maschenreihen im Gestrick in einer entgegengesetzten Schrag- 
lage zueinander stehen. Diese ziehharmonikaartige Maschen- 
stellung ergibt eine sehr gute Langselastizitat des Gestricks. 

Beispiel 2 

Auf einer Interlock-Rundstrickmaschine wird ein doppel- 
flachiges Gestrick mit einer Bindung rechts/rechts gekreuzt 
aus gedrehtem Stapelfasermischgam aus Polyesterfasern und 
Baumwolle mit dem Titer Nm 50/1 hergesteUt. Dabei werden 
ein in z-Richtung auf 1000 Drehungen/m gedrehtes Gam, wie 
in Beispiel 1 beschrieben, den Stricksystemen 1, 2; 5, 6 usw. 
und ein in s-Richtung auf 1000 Drehungen/m gedrehtes Gam 
den Stricksystemen 3, 4; 7, 8 usw. zugefuhrt und verstrickt. 
Die so erhaltene Ware zeigt auf der rechten Seite ebenfalls 
das in Fig. 2 dargesteilte Maschenbild und weist dement- 
sprechend eine sehr gute Langselastizitat auf. 
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PATENTANSPRUCH I 
Langselastischer Maschenstoff, dadurch gekennzeichnet, 
dass er aus einem doppelflachigen Gestrick mit einer Bindung 
rechts/rechts gekreuzt aus gedrehten oder eine Falschdrall- 
texturierung aufweisenden Gamen besteht, wobei die von je 
zwei aufeinanderfolgenden Stricksystemen gebildeten Ma- 
45 schen aus in der gleichen Drehrichtung gedrehten bzw. falsch- 
gedrallten Gamen bestehen. 

UNTERANSPRttCHE 
. Maschenstoff nach Patentanspruch I, dadurch gekenn- 



Fur die Herstellung des erfindungsgemassen Maschenstofis 50 zeichne ?> dass er aus falschdralltexturierten Endlosgamen aus 



eignen sich insbesondere Interlock-Maschinen. Es konnen 
aber auch andere zwcibettige Strickmaschinen mit verschiede- 
nem Nadelaustrieb verwendet werden, z. B. eine Jacquard- 
Maschine oder eine kombinierte Rippmaschine. 

Zwei Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind nachstehend 55 
anhand der Figuren der Zeichnung naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Fadenlaufpatrone fur das in Beispiel 1 beschrie- 
bene Gestrick, 

Fig. 2 das Maschenbild der rechten Warenseite des in Bei- 
spiel 1 beschriebenen Gestricks. 



Polyamiden oder Polyestern besteht. 

2. Maschenstoff nach Patentanspruch I, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass er aus gedrehten Stapelfasergarnen aus Mi- 
schungen aus synthetischen und naturlichen Fasem besteht. 
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Beispiel 1 

Auf einer Interlock-Rundstrickmaschine wird ein doppel- 
flachiges Gestrick mit einer Bindung rechts/rechts gekreuzt 
hergesteUt. Ein in z-Richtung falschgedralltes Texturgarn aus 



PATENTANSPRUCH II 
Verfahren zur Herstellung des Maschenstoffes nach Pa- 
tentanspruch I, dadurch gekennzeichnet, dass man auf einer 
Rundstrickmaschine mit verschiedenem Nadelaustrieb den 
beiden ersten Stricksystemen ein in der einen Drehrichtung 
gedrehtes oder falschdralltexturiertes Gam, den beiden nach- 
sten Stricksystemen das gleiche, aber in der andern Drehrich- 
tung gedrehte oder falschdralltexturierte Gam zufuhrt und 
65 diesen Wechsel bei den folgenden Garnsystemen in gleicher 
Weise wiederholt. 



BNSDOCIO: <CH 597401A5.I_> 



597401 

1 Blatt 




6NSDOCID' <CH 597401A5J„> 



